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(57) Abstract 

The invention concerns an antiwrinkle composition containing an aqueous dispersion of a polymeric system containing at least a 
synthetic polymer, and the use of this polymeric system as tensor in a cosmetic or dermatological composition. The polymer used must 
characteristically have a molecular weight of more than 670000 daltons and the resulting polymeric system must be capable of forming a 
film permeable to vapour, have a modulus of elasticity ranging from 10 8 to 9.10 9 N/m 2 and produce at a concentration of 7 %, a retraction 
of the isolated stratum comeum of more than 1.5 % at 30 °C in relative humidity of 40 %. The resulting composition is in particular useful 
in the immediate treatment of wrinkles and small wrinkles of the skin. 

(57) Abrege 

La pnSsente invention se rapporte a une composition antirides contenant une dispersion aqueuse d*un systeme polymdrique comprenant 
au moins un polymere synth6tique, et a l'utilisation de ce systeme polymerique comme agent tenseur dans une composition cosm&ique ou 
dermatologique. Le polymere utilise* doit de maniere caracteristique avoir un poids moleculaire superieur a 670 000 daltons et le systeme 
polymerique obtenu doit 6tre apte a former un film permeable a la vapeur, presenter un module d' Young allant de 10 8 a 9.10 9 N/m 2 et 
produire a une concentration de 7 %, une r6traction du stratum comeum isol6 de plus de 1,5 % a 30 °C sous une humidit6 relative de 40 
%. La composition obtenue sert notamment au traitement immddiat des rides et ridules de la peau. 
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COMPOSITION COSMETIQUE ET/OU DERMATOLOGIQUE CONTENANT 
UNE DISPERSION AQUEUSE D'UN SYSTEME POLYMERIQUE ET 

l 

UTILISATION DE CE SYSTEME COMME TENSEUR 

5 La presente invention se rapporte a une composition antirides contenant un 
systeme polymerique comprenant au moins un polymere d'origine synthetique, 
et a ('utilisation de ce systeme polymerique comme agent tenseur dans une 
composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition 
dermatologique, destinees notamment au traitement, a la diminution, a 
10 I'effacement et/ou au lissage des rides et ridules de la peau de I'etre humain. 

Au cours du processus de vieillissement, il apparait differents signes sur la 
peau, tres caracteristiques de ce vieillissement, se traduisant notamment par 
une modification de la structure et des fonctions cutanees. Les principaux 
15 1 signes cliniques du vieillissement cutane sont notamment I'apparition de ridules 
et de rides profondes, en augmentation avec Page. On constate en particulier 
une disorganisation du "grain" de la peau, c'est-a-dire que le micro-relief est 
moins regulier et presente un caractere anisotrope. 

20 II est connu de traiter ces signes du vieillissement en utilisant des compositions 
cosmetiques ou dermatologiques contenant des actifs capables de lutter contre 
le vieillissement, tels que les a-hydroxy-acides, les p-hydroxy-acides et les 
retinoTdes. Ces actifs agissent sur les rides en eliminant les cellules mortes de 
la peau et en accelerant le processus de renouvellement cellulaire. Toutefois, 

25 ces actifs presentent I'inconvenient de n'etre efficaces pour le traitement des 
rides qu'apres un certain temps d'application. Or, on cherche de plus en plus a 
obtenir un effet immediat des actifs utilises, conduisant rapidement a un lissage 
des rides et ridules et a la disparition des marques de fatigue. 

30 La presente invention a justement pour objet I'utilisation d'un systeme 
polymerique particulier permettant d'obtenir immediatement cet effet. 
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La demanderesse a decouvert que certains polymeres d'origine synthetique ont 
des caracteristiques physiques determinees et constituent des agents tenseurs 
particulierement efficaces. On entend par « agent tenseur » des composes 
5 susceptibles d'avoir un effet tenseur, c'est-a-dire pouvant tendre la peau et, par 
cet effet de tension, iisser la peau et y faire diminuer voire disparaitre de fapon 
immediate les rides et les ridules. 

Pour etre efficaces, les polymeres utilises selon I'invention doivent posseder 
10 des caracteristiques bien determinees, et notamment avoir un poids 
moleculaire superieur a 670 000 daltons, ce qui signifie qu'au moins une 
fraction du polymere a un poids moleculaire superieure a 670 000 daltons. Par 
ailleurs, les systemes polymeriques utilises selon invention doivent etre aptes 
a former un film permeable a la vapeur d'eau, avoir un module d'Young allant 
15 de 10 8 a 9.1 0 9 N/m 2 et produire a une concentration de 7 % dans I'eau, une 
retraction du stratum corneum isole de plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite 
relative de 40 %. 

Aussi, la presente invention a pour objet ('utilisation d'au moins une dispersion 
20 aqueuse d'un systeme polymerique contenant au moins un polymere d'origine 
synthetique ayant un poids moleculaire superieur a 670 000 daltons, le dit 
systeme polymerique etant apte a former un film permeable a la vapeur, 
presentant un module d'Young allant de 10 8 a 9.10 9 N/m 2 et produisant a une 
concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole de 
25 plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %, dans une , 
composition cosmetique pour diminuer et/ou effacer les rides et/ou les ridules 
de la peau par effet tenseur. 

La presente invention a aussi pour objet I'utilisation d'au moins une dispersion 
30 aqueuse d'un systeme polymerique contenant au moins un polymere d'origine 
synthetique ayant un poids moleculaire superieur a 670 000 daltons, le dit 
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systeme polymerique etant apte a former un film permeable a la vapeur, 
presentant un module d'Young allant de 10 8 a 9.10 9 N/m 2 et produisant a une 
concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole de 
plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %, comme agent 
5 tenseur dans une composition cosm&tique en vue de diminuer et/ou effacer les 
rides et/ou les ridules de la peau. 

L'invention a aussi pour objet ('utilisation d'au moins une dispersion aqueuse 
d'un systeme polymerique contenant au moins un polymere d'origine 

10 synthetique ayant un poids moleculaire superieur a 670 000 daltons, le dit 
systeme polymerique etant apte a former un film permeable a la vapeur, 
presentant un module d'Young allant de 10 8 a 9.10 9 N/m 2 et produisant a une 
concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole de 
plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %, pour la fabrication 

15 , d'une composition dermatologique destinee a effacer les rides et/ou les ridules 
de la peau par effet tenseur. 

L'invention se rapporte aussi a un procede de traitement cosmetique d'une 
peau ridee consistant a appliquer sur la ride au moins une dispersion aqueuse 

20 d'un systeme polymerique contenant au moins un polymere d'origine 
synthetique ayant un poids moleculaire superieur a 670 000 daltons, le dit 
systeme polymerique etant apte a former un film permeable a la vapeur, 
presentant un module d'Young allant de 10 8 a 9.1 0 9 N/m 2 et produisant a une 
concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole de 

25 plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %, en une quantite 
efficace pour estomper la ride par effet tenseur. 

L'invention se rapporte encore a une composition antirides, caracterisee en ce 
qu'elle contient, dans un milieu physiologiquement acceptable sur la peau 
30 pendant plusieurs heures, au moins une dispersion aqueuse d'un systeme 
polymerique contenant au°moins un polymere d'origine synthetique ayant un 
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poids moleculaire superieur a 670 000 daltons, le dit systeme polymerique etant 
apte a former un film permeable a la vapeur, presentant un module d'Young 
allant de 10 8 a 9.1 0 9 N/m 2 et produisant a une concentration de 7 % dans I'eau, 
une retraction du stratum corneum isole de plus de 1,5 % a 30°C sous une 
5 humidite relative de 40 %. 

Le systeme polymerique utilise selon la presente invention possede la propriete 
d'estomper immediatement apres application, les rides et les ridules a la 
surface de la peau. La composition de ['invention est plus specialement 
10 adaptee pour une application sur le visage et le cou notamment le decollete. 

Par « systeme polymerique », on entend soit un polymere seul soit un 
polymere associe a au moins un autre polymere soit un polymere associe a au 
moins un agent plastifiant de fa?on a obtenir les caracteristiques mecaniques 
15 recherchees. 

Par « apte a former un film », on entend un systeme polymerique permettant de 
former un film : lorsqu'on I'etale sur du verre, le systeme polymerique doit 
secher sans s'individualiser comme un film de laque. 

20 

Par permeable a I'eau, on entend un film poreux a la vapeur d'eau. La 
permeabilite du film est mise en evidence par mesure de la PIE (perte 
insensible en eau) du stratum corneum delipide traite par le polymere. Lorsque 
le film est poreux a la vapeur d'eau, la PIE n'est pas modifiee par le film. La 

25 mesure de la PIE s'effectue de maniere classique a I'aide d'un evaporimetre 
(Servomed) qui determine quantitativement ['evaporation d'eau, c'est-a-dire un 
transport d'eau par diffusion, a partir d'un echantillon de stratum corneum 
obturant une capsule cylindrique contenant de I'eau, le tout etant place dans 
une chambre a temperature et humidite relatives controlees. Des capteurs 

30 permettent de mesurer la pressibri partielle de vapeur d'eau en deux points 
situes a des distances differentes de I'echantillon. On determine ainsi le 
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gradient de pression partielle de vapeur d'eau entre les deux points, et done le 
taux d'evaporation conformement a la loi de Fick. 

Comme indique ci-dessus, le systeme polymerique utilise selon I'inverition a un 

5 module d'Young allant de 10 8 a 9.10 9 N/m 2 determine par des methodes 

i 

d'indentation instrumentee (micro- ou nano-indentation ; Norme ASTM E384- 
89), ce qui correspond a un module d'elasticite, au moins 10 a 100 fois 
superieur a celuidu stratum corneum. ^utilisation d'un systeme polymerique 
possedant un tel module d'Young permet d'obtenir a la fois une efficacite 
10 immediate et persistante et un bon contort dans I'effet tenseur, e'est-a-dire sans 
tiraillement excessif. 

En outre, le systeme polymerique utilise selon I'invention produit a une 
concentration de 7 % dans Teau, une retraction du stratum corneum isole de 
15 • plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %. Cette retraction est 
mesuree au dermometre. 

Certes, ies documents US-A-4 777 041 et US-A-4 789 720 decrivent l'utilisation 
de polyurethannes pour le traitement des rides. Toutefois, ces polyurethannes 

20 s'y trouvent dans une solution hydro-alcoolique comportant une importante 
quantite d'alcool primaire du type ethanol, et une telle quantite d f alcool est 
souvent redhibitoire dans des soins du visage. La demanderesse a decouvert 
que l'utilisation de dispersion aqueuse de polymeres ayant des proprietes 
particulieres avaient une efficacite et un confort superieurs a ceux de Tart 

25 anterieur. 

Les dispersions de polymere utilisees selon invention sont exemptes d'alcool 
primaire et permettent I'obtention d'un effet tenseur pendant plus de trois 
heures de fa?on efficace, cet effet etant tres bien tolere par Tutilisatrice (confort 
30 et non tiraillement). 
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Les poly meres synthetiques utilises selon I'invention se presentent sous forme 
d'un latex ou d'un pseudolatex. 

Lorsque les dispersions se presentent sous forme de latex, elles resultent 
5 directement de la synthese du polymere par une technique bien connue de 
polymerisation en emulsion. La neutralisation eventuelle du latex est telle que 
le polymere reste sous forme de latex et ne se solubilise pas dans I'eau. De tels 
latex sont utilises par exemple dans les vernis a ongles (voir EP-A-648485). 

i 

10 Les dispersions de polymere synthetique peuvent egalement se presenter sous 
forme de pseudolatex. Dans ce cas, le polymere est deja realise et on le met 
ensuite en dispersion dans I'eau. La dispersion dans I'eau est autostabilisee 
par neutralisation au moins partielle des groupes acides portes par le polymere. 

15 Les particules du latex ou pseudolatex ont de preference une dimension allant 
de 10 a 400 nm et de preference de 20 a 350 nm. 

Les polymeres synthetiques des latex ou pseudolatex peuvent etre de type 
polycondensat ou de type radicalaire. 

20 

Comme polycondensats, on peut citer les polyurethannes anioniques, 
cationiques, non ioniques ou amphoteres, les polyurethannes-acryliques, les 
polyurethannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-polyurethannes, les 
polyether-polyurethannes, les polyurees, et leurs melanges. 

25 

Le polyurethanne peut etre, par exemple, un copolymere polyurethanne, 
polyuree/urethanne ou polyuree, aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique, 
comportant, seule ou en melange, 

- au moins une sequence d'origine polyester aliphatique lineaire ou ramifie 
30 et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou 
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- au moins une sequence d'origine polyether aliphatique et/ou cycloaliphatique 
et/ou aromatique, et/ou 

- au moins une sequence comportant des grbupes fluores. 

5 Les polyurethannes peuvent etre egalement obtenus a partir de polyesters, 
ramifies ou non, ou d'alkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton 
modifie par reaction avec un diisocyanate et un compose organique 
bifonctionnel (par exemple dihydro, diamino ou hydroxyamino), comportant en 
plus soit un groupement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement 
10 acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupement amine tertiaire 
neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire. On peut egalement 
citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chalne grasse, les 
polyamides, et les resines epoxyesters. 

15 ■ En vue de former un polyurethanne, on peut citer comme monomere porteur de 
groupement anionique pouvant etre utilise lors de la polycondensation, I'acide 
dimethylolpropionique, I'acide trimellitique ou un derive tel que I'anhydride 
trimellitique, le sel de sodium de I'acide sulfo-3 pentanediol, le sel de sodium de 
I'acide 5-sulfo 1 ,3-benzenedicarboxylique. 

20 

Ces polymeres sont en particulier ceux decrits dans le document EP-A-648485. 

Les latex ou pseudolatex peuvent aussi etre constitues de polymeres 
acryliques, de copolymeres acryliques (en nom CTFA acrylates copolymer) et 
25 de polymeres d'acide isophtalique sulfone. 

Les latex ou pseudolatex peuvent etre obtenus egalement a partir de 
polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs 
monomeres radicalaires a Tinterieur et/ou partiellement en surface, de 
30 particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le groupe 
constitue par les polyurethannes, les polyurees, les polyesters, les 
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polyesteramides et/ou les alkydes. Ces polymeres sont generalement appeles 
polymeres hybrides. 

Comme polymere synthetique approprie pour etre utilise avec I'agent tenseur 
5 selon rinvention, on peut citer notamment les dispersions de polyester- 
polyurethanne et de polyether-polyurethanne, commercialisees sous les 
denominations "Sancure 2060" (polyester-polyurethanne), "Sancure 2255" 
(polyester-polyurethanne), "Sancure 815" (polyester-polyurethanne), "Sancure 
878" (polyether-polyurethanne) et "Sancure 861" (polyether-polyurethanne) par 
10 la societe Sanncor, sous les denominations "Neorez R974" (polyester- 
polyurethanne), "Neorez R981" (polyester-polyurethanne), "Neorez R970" 
(polyether-polyurethanne) par la societe ICI, et la dispersion de copolymere 
acrylique commercialisee sous la denomination "Neocryl XK-90" par la societe 
Zeneca. 

15 

L'agent plastifiant peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme 
du metier comme etant\usceptibles de remplir la fonction recherchee. Cet 
agent peut etre hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut eventuellement se 
presenter sous forme de dispersion aqueuse. 

20 

En particulier, on peut citer, seuls ou en melange, les plastifiants usuels, tels 
que les glycols et leurs derives comme le diethylene glycol ethylether ou 
methylether, Tethylene glycol ethylether ou butylether, le propylene glycol 
methylether ou phenylether, le dipropylene glycol ethylether ou butylether, le 

25 tripropylene glycol butylether ou methylether ; les esters de glycerol ; les esters 
d'acides tels que des citrates, des phtalates, des adipates, des carbonates, des 
tartrates, des phosphates, des sebacates ; les derives oxyethylenes tels que 
les huiles oxyethylenees, notamment les huiles vegetates telles que I'huile de 
ricin oxyethylenee et les huiles de silicone oxyethylenees ; les polymeres 

30 hydrosolubles ou en dispersion -aqueuse, ayant une temperature de transition 
vitreuse faible, inferieure a 25°C, de preference inferieure a 15°C. On peut citer 
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aussi les polysaccharides, et notamment les gommes de carraghenane, de 
xanthane et arabique. 

La quantite d'agent plastifiant est choisie par Phomme du metier sur la base de 
5 ses connaissances generates, de maniere a obtenir un systeme polymerique 
conduisant a un film ayant les proprietes mecaniques souhaitees, tout en 
conservant a la composition des proprietes cosmetiquement acceptables. 

La composition contenant le systeme polymerique utilise selon I'invention peut 

10 comprendre en outre, une dispersion aqueuse d'au moins un polymere 
d'origine naturelle. Comme polymeres d'origine naturelle, on peut citer 
notamment les extraits de cereales, de legumineuses et d'oleagineuses, tels 
que les polymeres d'origine vegetale comme les extraits de mais, de seigle, de 
froment, de sarrasin, de sesame, d'epeautre, de pois, de feve, de lentille, de 

15 ■ soja (par exemple le derive vendu sous la denomination "Eleseryl" par la 
societe LSN), d'avoine (par exemple le derive vendu sous la denomination 
« Reductine » par la societe Silab) et de lupin ; les polymeres issus des 
phaneres (poils, ongles, carapaces d'insectes ou crustaces, cheveux, plumes, 
bees, sabots et cretes des animaux), tels que par exemple la chitine et ses 

20 derives, notamment le chitosane qui est un derive deacetyle de la chitine, ainsi 
que les derives du chitosane tels que Thydroxypropylchitosane, le derive 
succinyle de chitosane, le lactate de chitosane, le glutamate de chitosane, le 
succinamide de carboxymethylchitosane, les derives de keratine tels que les 
hydrolysats de keratine et les keratines sulfoniques ; les proteines d'eeuf ; les 

25 proteines de lait comme le lactalbumine et les latex d'origine naturelle tels que 
la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les 
copals, les derives cellulosiques, et leurs melanges. 

Le systeme polymerique utilise (polymere(s) ou polymere et plastifiant) selon 
30 ['invention peut etre notamment' present en une quantite de matiere active 
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(M.A.) allant de 0,5 a 70 %, et mieux de 0,5 a 30 % du poids total de la 
composition. 

i 

Selon la presente invention, la composition contenant le systeme polymerique 
5 est appropriee pour une utilisation topique et contient done un milieu 
physiologiquement acceptable, e'est-a-dire compatible avec la peau pendant 
plusieurs heures. On entend par « plusieurs heures » au moins deux heures et 
de preference plus de trois heures. 

10 Le pH de la composition est voisin du pH de la peau, e'est-a-dire d'environ 5 a 
environ 8, et de preference 5,5 a 6,5. 

La composition de ('invention peut se presenter sous toutes les formes 
galeniques normalement utilisees pour une application topique, notamment 

15 i sous forme d'une solution aqueuse, hydroalcoolique ou huileuse, d'une 
emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d'un gel aqueux ou 
huileux, d'un produit anhydre liquide, pateux ou solide, d'une dispersion d'huile 
dans une phase aqueuse en presence de spherules, ces spherules pouvant 
etre des nanoparticules polymeriques telles que les nanospheres et les 

20 nanocapsules ou mieux des vesicules lipidiques de type ionique et/ou non- 
ionique. 

Cette composition peut etre plus ou moins fluide et avoir I'aspect d'une creme 
blanche ou coloree, d'une pommade, d'un lait, d'une lotion, d'un serum, d'une 
25 pate, d'une mousse. Elle peut eventuellement etre appliquee sur la peau sous 
forme d'aerosol. Elle peut egalement se presenter sous forme solide, et par 
exemple sous forme de stick. Elle peut etre utilisee comme produit de soin 
et/ou comme produit de maquillage de la peau. 

30 La composition de ('invention cohstitue plus particulierement une composition 
antirides, se presentant notamment sous forme d'un serum. 
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De fagon connue, la composition de I'invention peut contenir egalement les 
adjuvants habituels dans les domaines cosmetique et dermatologique, tels que 
les gelifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les 

5 conservateurs, les antioxydants, les solvants, les parfums, les charges, les 
filtres, les pigments, les absorbeurs d'odeur et les matieres colorantes. Les 
quantites de ces differents adjuvants sont celles.classiquement utilisees dans 
les domaines consideres, et par exemple de 0,01 a 20 % du poids total de la 
composition. Ces adjuvants, selon leur nature, peuvent etre introduits dans la 

10 phase grasse, dans la phase aqueuse, dans les vesicules lipidiques et/ou dans 
les nanoparticules. Ces adjuvants ainsi que leurs concentrations doivent etre 
tels qu'ils ne modifient pas la propriete recherchee de tenseur du systeme 
polymerique. 

15 Lorsque la composition de ('invention est une emulsion, la proportion de la 
phase grasse peut aller de 5 a 80 % en poids, et de preference de 5 a 50 % en 
poids par rapport au poids total de la composition. Les matieres grasses, les 
emulsionnants et les coemulsionnants utilises dans la composition sous forme 
d'emulsion sont choisis parmi ceux classiquement utilises dans le domaine 

20 considere. L'emulsionnant et le coemulsionnant sont de preference presents, 
dans la composition, en une proportion allant de 0,3 a 30 % en poids, et de 
preference de 0,5 a 20 % en poids par rapport au poids total de la composition. 

Comme matieres grasses utilisables dans I'invention, on peut citer les huiles et 
25 notamment les huiles minerales (huile de vaseline), les huiles d'origine vegetale 
(huile d'avocat, huile de soja), les huiles d'origine animale (lanoline), les huiles 
de synthese (perhydrosqualene), les huiles siliconees (cyclomethicone) et les 
huiles fluorees (perfluoropolyethers). On peut aussi utiliser comme matieres 
grasses des alcools gras (alcool cetylique), des acides gras, des cires et des 
30 gommes et en particulier les gommes de silicone. 
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Comme emulsionnants et coemulsionnants utilisables dans I'invention, on peut 
citer par exemple les esters d'acide gras et de polyethylene glycol tels que le 
stearate de PEG-50 et le stearate de PEG-40, et les esters d'acide gras et de 
polyol tels que le stearate de glyceryle et le tristearate de sorbitan. 

5 

Comme gelifiants hydrophiles, on peut citer en particulier les polymeres 
carboxyvinyliques (carbomer), les copolyrheres acryliques tels que les 
copoly meres d'acrylates/alkylacrylates, ies polyacrylamides tels que le melange 
Polyacrylamide/lsoparaffine/Laureth-7 (Sepigel 305 vendu par la societe 
10 Seppic), les polysaccharides, les gommes naturelles et les argiles, et, comme 
gelifiants lipophiies, on peut citer les argiles modifiees comme les bentones, les 
sels metalliques d'acides gras, la silice hydrophobe et les polyethylenes. 

Comme actifs, on peut utiliser notamment les polyols (glycerine, propylene 
15 glycol), les vitamines, les agents keratolytiques et/ou desquamants (acide 
salicylique et ses derives, alpha-hydroxyacides, acide ascorbique et ses 
derives), les agents anti-inflammatoires, les agents apaisants et leurs 
melanges. On peut notamment incorporer dans la composition selon I'invention 
des actifs capables de lutter contre le vieillissement a plus long terme et 
20 notamment les cc-hydroxy-acides, les p-hydroxy-acides et les retinoides ; ces 
actifs viennent completer I'effet des agents tenseurs selon I'invention. Comme 
a-hydroxy-acides, on peut citer en particulier les acides glycolique, lactique, 
malique, tartrique, citrique, mandelique. Comme p-hydroxy-acides, on peut citer 
I'acide salicylique ainsi que ses derives, les acides hydroxy-2 alcanoTques et 
25 leurs derives comme Pacide hydroxy-2-methyl-3-benzoi"que et Pacide hydroxy- 
2-methoxy-3-benzoTque. Comme retinoides, on peut citer le retinol et ses 
esters (palmitate, acetate, propionate) ainsi que Pacide retinoique et ses 
derives. 

30 En cas d'incompatibilite, les actifs indiques ci-dessus peuvent etre incorpores 
dans des spherules, notamment des vesicules ioniques ou non-ioniques et/ou 
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des nanoparticules (nanocapsules et/ou nanospheres), de maniere & les isoler 
les uns des autres dans la composition. 

Les exemples ci-apres de compositions selon ('invention, sont donnes a titre 
5 d'illustration et sans caractere iimitatif. Les quantites y sont donnees en % en 
poids. 

Exemple 1 : Lotion antirides 

10 

- Sancure 861 a 33 % en M.A. 

- Glycerine 

- Eau demineralisee 

15 

Exemple 2 : Lotion antirides 

Uexemple 2 se differencie de I'exemple 1 par addition de 5 % de gomme de 
xanthane. 

20 

Exemple 3 : Gel tenseur 



- Sancure 81 5 a 33 % en MA 20 % 
25 - Polyacrylamide/lsoparaffine/Laureth-7 (Sepigel 305 vendu 

par la societe Seppic) 1 % 

- Copolymere methyl vinyl ether/anhydride maleique (Antaron ST06 

vendu par la societe ISP) (epaississant) 0,4 % 

- Triethanolamine 0,2 % 
30 - Eau demineralisee qsp 100 % 



95 % 
1,5% 
qsp 100 % 
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Exemple 4 : Creme antirides 



- Alcool cetylique 4 % 
5 - Huile de vaseline 8 % 

- Tristearate de sorbitan ■ 0,9 % 

- Stearate de PEG-40 2 % 

- Stearate de glycerol 3 % 

- Huile vegetale 4 % 
10 - Cyclomethicone 5 % 

- Proteine de soja (Eleseryl vendu par la societe LSN) 7 % 

- Sancure 2060 a 40 % en M.A. 20 % 

- Eau demineralisee qsp 100 % 



'1 
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REVENDICATIONS 

1. Utilisation d'au moins une dispersion aqueuse d'un systeme polymerique 
contenant au moins un polymere d'origine synthetique choisi parmi ies 

5 polyurethannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphoteres, Ies 
polyurethannes-acryliques, Ies polyurethannes-polyvinylpyrrolidones, Ies 
polyester-polyurethannes, Ies polyether-polyurethannes, Ies polyurees, Ies 
polymeres ou copolymeres acryliques, Ies polymeres d'acide isophtalique 
sulfone et leurs melanges, ayant un poids moleculaire superieur a 670 000 

10 daltons, le dit systeme polymerique etant apte a former un film permeable a la 
vapeur, presentant un module d'Young allant de 10 8 a 9.1 0 9 N/m 2 et produisant 
a une concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole 
de plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %, dans une 
composition cosmetique pour diminuer et/ou effacer Ies rides et/ou Ies ridules 

15 de la peau par effet tenseur. 

2. Utilisation d'au moin^-une dispersion aqueuse d'un systeme polymerique 
contenant au moins un polymere d'origine synthetique choisi parmi Ies 
polyurethannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphoteres, Ies 

20 polyurethannes-acryliques, Ies polyurethannes-polyvinylpyrrolidones, Ies 
polyester-polyurethannes, Ies polyether-polyurethannes, Ies polyurees, Ies 
polymeres ou copolymeres acryliques, Ies polymeres d'acide isophtalique 
sulfone et leurs melanges, ayant un poids moleculaire superieur a 670 000 
daltons, le dit systeme polymerique etant apte a former un film permeable a la 

25 vapeur, presentant un module d'Young allant de 10 8 a 9.10 9 N/m 2 et produisant 
a une concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole 
de plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %, comme agent 
tenseur dans une composition cosmetique en vue de diminuer et/ou effacer Ies 
rides et/ou Ies ridules de la peau. 

30 
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3. Utilisation d'au moins une dispersion aqueuse d'un systeme polymerique 
contenant au moins un polymere d'origine synthetique choisi parmi les 
polyurethannes anioniques, cationiques, rion ioniques ou amphoteres, les 
polyurethannes-acryliques, les polyurethannes-polyvinyipyrrolidones, les 
5 polyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, les polyurees, les 
polymeres ou copolymeres acryliques, les polymeres d'acide isophtalique 
sulfone et leurs melanges, ayant un poids moleculaire superieur a 670 000 
daltons, le dit systeme polymerique etant apte a former un film permeable a la 
vapeur, presentant un module d'Young allant de 10 8 a 9.10 9 N/m 2 et produisant 
10 a une concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole 
de plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %, pour la fabrication 
d'une composition dermatologique destinee a effacer les rides et/ou les ridules 
de la peau par effet tenseur. 

15 ' 4. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterisee en 
ce que la dispersion de polymere d'origine synthetique est un latex ou un 
pseudolatex. 

i' 

5. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
20 caracterisee en ce que le systeme polymerique comprend en outre un agent 

plastifiant. 

6. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que le systeme polymerique est present en une quantite de 

25 matiere active allant de 0,5 a 70 % du poids total de la composition, et de 
preference de 0,5 a 30 % du poids total de la composition. 

7. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la composition contient en outre une dispersion 

30 aqueuse d'au moins un polymere d'origine naturelle. 
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8. Utilisation selon la revendication precedente, caracterisee en ce que le 
poiymere d'origine natureile est choisi parmi les polymeres d'origine vegetale, 
les polymeres issus des phaneres, les proteines d'oeuf, les proteines de lait, les 
latex d'origine natureile et leurs melanges. 

5 

9. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la composition contient. un milieu physiologiquement 
acceptable par la peau pendant plusieurs heures. 

i 

0 10. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la composition se presente sous forme d'un serum. 

11. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la composition contient, en outre au moins un adjuvant 
15 choisi parmi les gelifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou 
lipophiles, les conservateurs, les antioxydants, les solvants, les parfums, les 
charges, les filtres, les x pigments, les absorbeurs d'odeur et les matieres 
colorantes. 

20 12. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la composition contient, en outre au moins un actif 
choisi parmi les les a-hydroxy-acides, les (3-hydroxy-acides et les retinoides. 

13. Procede de traitement cosmetique d'une peau ridee consistant a appliquer 
25 sur la ride au moins une dispersion aqueuse d'un systeme polymerique 
contenant au moins un poiymere d'origine synthetique choisi parmi les 
polyurethannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphoteres, les 
polyurethannes-acryliques, les polyurethannes-polyvinylpyrrolidones, les 
polyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, les polyurees, les 
30 polymeres ou copolymeres acryliques, les polymeres d'acide isophtalique 
sulfone et leurs melanges, ayant un poids moleculaire superieur a 670 000 
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daltons, le dit systeme polymerique etant apte a former un film permeable a ia 
vapeur, presentant un module d'Young allant de 10 8 a 9.1 0 9 N/m 2 et produisant 
a une concentration de 7 % dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole 
de plus de 1,5 % a 30°C sous une humidite relative de 40 %, en une quantite 
5 efficace pour estomper la ride par effet tenseur. 

14. Composition antirides, caracterisee en ce qu'elle contient, dans un milieu 
physiologiquement acceptable sur la peau pendant plusieurs heures, au moins 
une dispersion aqueuse d'un systeme polymerique contenant au moins un 

10 polymere d'origine synthetique choisi parmi les polyurethannes anioniques, 
cationiques, non ioniques ou amphoteres, les polyurethannes-acryliques, les 
polyurethannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester-poly urethannes, les 
polyether-polyurethannes, les polyurees, les polymeres ou copolymeres 
acryliques, les polymeres d'acide isophtalique sulfone et leurs melanges, ayant 

15 , un poids moleculaire superieur a 670 000 daltons, le dit systeme polymerique 
etant apte a former un film permeable a la vapeur, presentant un module 
d'Young allant de 10 8 a 9,1 0 9 N/m 2 et produisant a une concentration de 7 % 
dans I'eau, une retraction du stratum corneum isole de plus de 1,5 % a 30°C 
sous une humidite relative de 40 %. 

20 

15. Composition selon la revendication 14, caracterisee en ce que la dispersion 
de polymere d'origine synthetique est un latex ou un pseudolatex. 

16. Composition selon Tune quelconque des revendications 14 et 15, 
25 caracterisee en ce que le systeme polymerique comprend en outre un agent 

plastifiant. 

17. Composition selon selon Tune quelconque des revendications 14 a 16, 
caracterisee en ce que le systeme polymerique est present en une quantite de 

30 matiere active allant de 0,5 a 70 '% du poids total de la composition, et de 
preference de 0,5 a 30 % du poids total de la composition. 



WO 98/29092 



19 



PCT/FR97/02462 



18. Composition selon Tune quelconque des revendications 14 a 17, 
caracterisee en ce qu'elle contient en outre une dispersion aqueuse d'au moins 
un polymere d'origine naturelle. 

5 

19. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que le 
polymere d'origine naturelle est choisi parmi les polymeres d'origine vegetale, 
les polymeres issus des phaneres, les proteines d'oeuf, les proteines de lait, les 
latex d'origine naturelle et leurs melanges. 

10 

20. Composition selon Tune quelconque des revendications 14 a 19, 
caracterisee en ce qu'elle contient, en outre au moins un adjuvant choisi parmi 
les gelifiants hydrophiles ou lipophiles, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les 
conservateurs, les antioxydants, les solvants, les parfums, les charges, les 

15 filtres, les pigments, les absorbeurs d'odeur et les matieres colorantes. 

21. Composition selon Tune quelconque des revendications 14 a 20, 
caracterisee en ce qu'elle contient, en outre au moins un actif choisi parmi les 
les a-hydroxy-acides, les [3-hydroxy-acides et les retinoTdes. 

20 

22. Composition selon Tune quelconque des revendications 14 a 21, 
caracterisee en ce qu'elle constitue un serum. 
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ou apres oette date 
V document pouvant jeter un doute sur une revindication d* 

priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une 

autre oitation ou pour une raison speciaJe (telle qu'indiquee) 
•O" document se referent a une divulgation orala, a un usage, a 

une exposition ou tous autoes moyens 
•P" documant publie avant la date de depot international, mais 

posterieurement a la date da priorite revendiquee 



T document ulterieur publie apres la data de depot international ou la 
date de priorite et n'appartenenant paa A I'etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre la principe 
ou la theorie oonstrtuant la base de i' invention 

•X" document partoeulierement pertinent; Pinvention revendiquee ne peut 
etre cons id ere e oomma nouvelle ou comma impitquant une acthrite 
inventive par rapport au document consider* isoJement 

"Y* document partioulierement pertinent; Tinvention revendiquee 

ne peut etre consideree comme imp! quant une activite inventive 
lorsque le dooument est associe a un ou piusieurs autres 
documents de meme nature, oette combinaison etant evidente 
pour une pereonne du metier 
dooument qui fait partie de la meme famillede brevets 



Date a iaquelle la recherche Internationale a eta effectivement aohevee 
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Demano, itamationafci No 
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C(sulta) DOCUMENTS CONSJDERES COUME PERTINENTS 



Cattgorie * Identification des document* cites, avec.le cms echaant, r Indication dee passage* pertinents 



no. dea revindications vims 



EP 0 281 395 A (RICHARDSON-VICKS) 7 
septembre 1988 

voir revendi cations 1,10 
voir page 3 f ligne 2-24 
voir page 4, ligne 4-19 
voir page 4, ligne 31-35 



1-6,9, 
13-17,20 
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Den. Je international n° 

PCT/FR 97/02462 



Cadre I Observations - lorsqu'ii a ete estime que certaines revendi cations ne pouvaient pas fairs I'objet d'une recherche 
(suite du point 1 ds la premiere feuille) 



Conformement a rartide 1 7.2)a), certain ea revendications n'ont pas fait robjet d'une recherche pour ies motifs suivants: 

1. 1 | Lea revendications n* 

se rapportent a un objet a I'egard duquei I'adminbtration n'est pas tenue de proceder a (a recherche, a savoir: 



2. [T] Lea revendications n°» 1-3, 13~14 

se rapportent a des parties de ia demands Internationale qui ne rempiiaaent paa suffisamment lea conditions present ea pour 
qu'une recherche significative puisse etna effectuee, en particuiier 

Les revendications 1-3 et 13-14 concernent des paramfctres physiques. 
Une recherche sur des parametres physiques n'est pas possible. 

3. | | Les revendications n" 

sont des revendications dependantes et ne sont pas redigees conformement aux dispositions de la deuxieme et de ia 
troisieme phrases de la regie 6.4.a). 



Cadre II Observations - lorsqu'il y a absence d'unite de I'invention (suite du point 2 de la premiere feuille) 



L'administration charge* de la recherche intemationale a trouve piusieurs inventions dans la demand© internationals, a aavorr: 



1 . I I Com me toutes les taxes addition ne Ilea ont ete payees dans ies delais par ie depoaant, ie present rapport de recherche 
1 1 intemationale porte sur toutes les revendications pouvant fairs I'objet d* une recherche. 

Comme toutes ies reoherches port ant sur les revendications qui sV pretaient ont pu etre effectueea sans effort particuiiei 
justifiant une taxe additionnelle, l'administration n'a sollicite Ie paiement d'aucune taxe de cette nature. 



□ Comme une partie seulement des taxes addttionnellea demandees a ete payee dans les delais par Ie deposarrt, Ie present 
rapport de recherche intemationale ne porte que sur les revendioations pour iesquslles ies taxes ont ete payees, a savoir 



4. Aucune taxe additionnelle demandee n'a ete payee dans les delais par le deposant. En consequence, ie present rapport 

' 1 de recherche intemationale ne porte que sur I'invention mention nee en premier lieu dans ies revendioations; elle est 

couverte par les revendications n 08 



Remarque quant a la reserve j j Les taxes adxfitionnalies etaient accompagnees d'une reserve ds ia part du depoaanl 

| | La paiement des taxes additionnelles netait assorti d'aucune reserve. 
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